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@ Kokllle zum Stranggiessen von Stahlband. 



® Bei einer Kokille zum Stranggie/3en von Stahl- 
band mit gekuhlten Breitseitenwanden und Schmai- 
seitenwanden bilden die Breitseitenwande einen 
trichterformigen Eingieflbereich. der zu den Schmal- 
seiten und in Gie/3richtung auf das Fornnat des 
gegossenen Bandes reduziert ist. 

Zur Schaffung einer Stranggie/3koki!ie mit gerin- 
ger Strangschaienbelastung unnnittelbar unterhalb 
^des GiejSspiegels bestehen die Breitseitenwande 
^(1,2) im Eingiei3bereich (9) aus je einem ersten Ab- 
Qschnitt (a,a'), die zueinander im wesentlichen parallel 
^verlaufen und je einem daran anschliefienden auf die 
C^Dicke des Gie/3formates reduzierenden Abschnitt 
^(b,b'). wobei die ersten Abschnitte (a, a') bis unterhalb 
(^6er beim Gie/3betneb einzustelienden 
^ Giei3spiege(ebene (11) reichen. 
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Kokiile zum Stranggiey3en von Stahiband 



Die Erfindung betrifft eine Kokiile zum Strang- 
giefien von Stahiband mit gekuhlten Breitsei- 
tenwanden und Schmalseitenwanden, wobei die 
Breitseitenwande einen trlchterformigen Ein- 
gie/3bereich biiden, der zu den Schmaiseiten und in 
Giei3rlchtung auf das Format des gegossenen Ban- 
des reduziert ist. 

Eine derartige, durch die DE-PS 887 990 be- 
kannt gewordene Stranggie/3kokiiie besteht aus ein- 
enn unteren Teil mit parallelen Seitenwanden und 
einem oberen Teii, dessen Breitseitenwande sich 
vom unteren Teil zur Schaffung eines Raumes fur 
ein in die Schmeize eintauchendes Giefirohr bis zur 
Kokitienoberkante trichterformig erweitern. Dabei 
iiegen Gie/3spiegel und Beginn der Strang- 
schalenbildung im geneigten Wandbereich. Die 
Form des Eingie/3bereichs wird durch den Durch- 
messer und die Eintauchtiefe des Giefirohres sowie 
durch den erforderlichen Sicherheitsabstand der 
Unterkante des Gie/3rohres von den Breitsei- 
tenwanden bestimmt 

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung einer 
Stranggie/3kokille der obigen Gattung mit geringer 
Strangschalenbelastung unmittelbar unterhalb des 
Giei3spiegels. 

Nach der Erfindung wird die gestellte Aufgabe 
dadurch gelost, da/3 die Breitseitenwande im Ein- 
gieflbereich aus je einem ersten Abschnitt die zuei- 
nander im wesentiichen parallel veriaufen und je 
einem daran anschiie/Jenden auf die DIcke des 
Gie/3formats reduzierenden Abschnitt bestehen und 
die ersten Abschnitte bis unterhalb der beim 
GieCbetrieb einzusteMenden Giei3spiegelebene rei- 
chen. 

Der Erfinder hat zunachst erkannt, da/3 die 
Form des gesamten EingieBbereichs nicht 
zwangslaufig von Durchmesser und Eintauchtiefe 
des Gie/3rohres abhangen muB, sondern oberhaib 
des GieBspiegels in gewissem Umfang frei gestai- 
tet werden kann. Durch den erfindungsgemaBen 
parallelen Verlauf der Breitseitenwande im Bereich 
des Giefispiegels wird eine verformungsfreie 
Fuhrung der noch dunnen Strangschale unmittelbar 
unterhalb des Giei3spiegels erreicht. 

Um der Ge^^nr einer Langs-rii3bildung zu bege- 
gnen, konnen c Breitseitenwandungen im ersten 
Abschnitt gerinc gig von der Parailelitat abwei- 
chen und zur E^ '-«gung von Druckspannungen in 
der Strangschale in GieBrichtung eine geringe Nei- 
gung zueinander aufweisen. 

Die ersten Abschnitte der Breitseitenwande ha- 
ben vorteilhaft eine in Gie/Jrichtung gemessene 
Lange von 150 - 350 mm. 

In weiterer Ausbildung der Erfindung schlie/Jen 
sich an die ersten Abschnitte der Breitseitenwande 



ebene und/oder gewolbte zweite Abschnitte absatz- 
frei an. 

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt. Es zeigen 
5 Fig. 1 die Draufsicht einer BandgieCkokille 

mit erweitertem Eingieflbereich, 

Fig. 2 die Innenansicht einer Breitseitenwand 
der Bandgie/Jkokitle mit zugeordneten Schmalsei- 
tenwanden und 

10 Fig. 3 einen Querschnitt der Strang- 

gie/3kokille gema/3 der Linie 11-11 in Fig. 1. 

Bei der dargestellten Stranggie/3kokille biiden 
zwei gegenuberliegende Breitseitenwande 1, 2 und 
zwei zwischen parallelen Seitenbereichen der Breit- 

75 seitenwande 1, 2 angeordnete Schmalseitenwande 
3, 4 den Formraum. Zur Kuhiung der Breitsei- 
tenwande 1 , 2 sind diese mit Kanalen 5 versehen, 
denen Kuhlmittelzu-und -ableitungen 6, 7 zugeord- 
net sind. Die ebenfalls gekuhlten Schmalsei- 

20 tenwande 3, 4 sind durch Spindein 8 zwischen den 
Breitseitenwanden 1 , 2 verstelibar. 

Die Breitseitenwande 1, 2 formen zu ihrer Mitte 
einen trichterformig erweiterten Eingie/3bereich 9 in 
den ein den flussigen Stahl einieitendes GieSrohr 

25 10 hineinragt. Jede Breitseitenwand 1, 2 weist an 
ihrer Innenseite drei Abschnitte unterschiedlicher 
Kontur auf. Die ersten Abschnitte a, a' veriaufen im 
wesentiichen parallel zueinander. In diesen Ab- 
schnitten erfolgt vom GieSspiegel 1 1 an die Erstar- 

30 rung, wobei eine Biegebeanspruchung der noch 
dunnen Strangschale vermieden wird. 

An den Abschnitten b, b' erfolgt die 
Zuruckfuhrung der Strangschale auf die Format- 
dicke des zu gie/3enden Bandes. In Fig. 2 ist der 

35 Abschnitt b durch eine geneigte Gerade und der 
Abschnitt b' durch einen Bogen dargestellt, 
wodurch die moglichen Formgebungen in Gestalt 
ebener Oder gewoibter Flachen oder Kombinatio- 
nen derselben verdeutlicht werden. 

40 Die Abschnitt c, c' sind im Abstand der Band- 

dicke zueinander angeordnet. 

Zur Vermeidung von die Strangschale beans- 
pruchenden Absatzen sind die Ubergange zwi- 
schen den Absatzen a, a', b. b' und c, c' 

45 bogenformig gestaltet. 



Anspruche 

50 1. Kokiile zum Stranggie^2en von Stahiband mit 

gekuhlten Breitseitenwanden und Schmalsei- 
tenwanden, wobei die Breitseitenwande einen trlch- 
terformigen Eingie/3bereich biiden, der zu den Sch- 
maiseiten und in Gie/3richtung auf das Format des 
gegossenen Bandes reduziert ist. 
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dadurch gekennzeichnet, 

dai3 die Breitseitenwande (1,2) im Eingie/3bereich 
(9) aus je einem ersten Abschnitt (a, a'), die zuei- 
nander im wesentiichen parallel veriaufen und je 
einem daran anschlie/3enden auf die Dicke des 5 
GieiSformats reduzierenden Abschnitt (b, b') beste- 
hen und die ersten Abschnitte (a,a') bis unterhatb 
der beim Gie/Jbetrieb einzusteiienden 
Gie/3spiegelebene (11) reichen. 

2. Kokilie nach Anspruch 1. w 
dadurch gekennzeichnet, 

daj3 die ersten Abschnitte (a,a') der Breitsei- 
tenwande (1,2) eine in GieBrichtung gemessene 
Lange von 150 bis 350 mm haben. 

3. Kokilie nach Anspruch 1, 75 
dadurch gekennzeichnet, 

daj3 sich an die ersten Abschnitte (a, a') der Breit- 
seitenwande (1,2) ebene und/oder gewoibte Ab- 
schnitte (b bzw. b') absatzfrei anschlie/3en. 
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t^) Bei einer Kokilie zunn Stranggieflen von Stahl- 
band mit gekuhlten Breitseitenwanden und Schmal- 
seitenwanden bitden die Breitseitenwande etnen 
tnchterformigen Eingie/3bereich, der zu den Schnnal- 
seiten und in Gie/3richtung auf das Fornnat des ge- 
gossenen Bandes reduziert ist. 

Zur Schaffung einer Stranggie/3kokille nnit gerin- 
ger Strangschalenbeiastung unmittelbar unterhalb 
des Gie/3spiege!s bestehen die Breitseitenwande 
(1.2) inn Eingie/3bereich (9) aus je einem ersten Ab- 
schnitt (a. a'), die zueinander im wesentlichen parallel 
verlaufen und je einem daran anschlie/3enden auf die 
Dicke des Gie/5fornnates reduzierenden Abschnitt 
(b,b'), wobei die ersten Abschnitte (a, a') bis unterhalb 
der beinn Gie/3betrieb einzustellenden Gieflspieget- 
ebene (1 1 ) reichen. 
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